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Webastb AG 
Kraillinger StraBe 5, 82131 Stockdorf ' 

Anordnung zum VerschlieBen einer Offnung eines Fahrzeugs mit einem 

Splitterschutzelement 

Die vorliegende Erfindung betrifft eine Anordnung zum VerschlieBen einer Offnung eines 

4 

Fahrzeugs mit einer Scheibe und einem Splitterschutzelement, insbesondere einen Glasdeckel 
fur eine Dachoffnung. 

i 

Um einen Glasdeckel eines Fahrzeugdaches mit einer Splitter schutzfunktion zu versehen, ist 

i 

es bekannt, : an der Unterseite der Glasscheibe des Deckels eine Splitterschutzfolie 
aufzukleben, welche in ihrem Randbereich beispielsweise in die Umschaumung der Scheibe 
eintaucht, mittels welcher das Deckelinnenblech mit der Scheibe verbunden ist, siehe z.B. 
DE 43 23 140 Al. Bei Bruch der Scheibe bleiben die Splitter an der Splitterschutzfolie 
kleben, welche in ihrem Umfangsrandbereich in der Deckelumschaumung befestigt ist und 
auf diese Weise von der Umschaumung aufgespannt bleibt, wodurch das Eindringen von 
Splitter in den Fahrzeuginnenraum bzw. das Herausschleudern von Gegenstanden aus dem 
Fahrzeuginnenraum verhindert werden kann. 

Ein ahnlicher Scheibenaufbau ist in der DE 101 55 168 Al beschrieben. Ferner sind ahnliche 
Deckel auch in der DE 101 51 156 Al und DE 102 06 717 Al beschrieben, wobei in diesen 
Schriften auch eine Abwandlung beschrieben ist, bei welcher der Umfangsrandbereich der 
Splitterschutzfolie umgeschlagen und mit dem Deckelinnenblech verschraubt ist. 

In der DE 41 05 396 Al ist ein Solardeckel fur ein Fahrzeugdach beschrieben, bei welchem 

» 

an der Unterseite der Scheibe zwischen zwei Klebeschichten eingebettete Solarzellen 

angebracht sind, wodurch ein Solarzellenfolienverbund gebildet wird, der im Randbereich in 

» 

die Umschaumung des Deckels hinein ragt. ' 

In der nicht vorveroffentlichten, alteren deutschen Patentanmeldung 103 06 957.7 ist ferner 
ein Glasdeckel beschrieben, bei welchem an der Unterseite der Scheibe eine 
Splitterschutzfolie angeklebt ist, die in ihrem Randbereich in eine dauerelastische Verklebung 
hineinragt, mittels welcher ein Halteelement zum Anbinden des Deckels an die 
Fahrzeugkarosserie an der Scheibe angeklebt ist. 
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Nachteilig bei diesen bekannten Glasdeckeln ist, dass die Anbauteile, wie Rahmenteile, 
Deckelinnenbleche oder Blenden, mit zusatzlichen Klebematerialien, beispielsweise einer 
Polyurethanumschaumung oder einer Kleberaupe, mit der Glasscheibe verbunden werden 
rmissen, wobei ferner fiir die Anbindung des Randbereichs der Splitterschutzfolie an die 
Umschaumung oder Verklebung bzw. an das Deckelinnenblech oft aufwendige MaBnahrnen 
durchgefuthrt werden miissen, beispielsweise eine Perforation oder eine spezielle 
Oberflachengestaltung des Randbereichs der Splitterschutzfolie. 

In der US 6,675,550 Bl ist eine Gebaudeverglasung beschrieben, wobei eine Lage aus 
Ethylen/Methacrylsaure-Copolymeren als Splitterschutzelement zwischen zwei Glasscheiben 
angeordnet its, urn diese zu verbinden. . 

In der US 6,237,306 Bl ist eine Gebaudeverglasung beschrieben, wobei eine Lage aus 
Ethylen/Methacrylsaure-Copolymeren als Splitterschutzelement auf eine Glasscheibe 

zusammen m einen Fensterrahmen eingefasst ist. auf der anderen 
Seite des Splitterschutzelements ist eine nicht in dem Rahmen eingefasste Schutzschicht 
aufgeklebt. • • 

Es ist Aufgabe der vorliegenden Erfindung, eine Anordnung zum VerschlieCen einer Offnung 
eines Fahrzeugs, insbesondere einen Deckel fur eine Dachoffnung, zu schaffen, wobei ein 
Splitterschutzelement vorgesehen sein soli und dennoch die Herstellung der Anordnung 
moglichst kostengunstig sein soil.; 

Diese Aufgabe wird erfindungsgemaB gelost durch eine Anordnung gema/3 Anspruch 1. 
Dabei ist vorteilhaft, dass dadurch, dass eine Lage aus Klebematerial vorgesehen ist, die 
einerseits bereits selbst, d.h. ohne zusatzliche Folie oder Platte, als flachiges 
Splitterschutzelement wirkt und die andererseits dazu dient, ein strukturelles Anbauteil d.h. 
ein Verstarkungselement, ein Halteelement oder eine Blende, direkt mit der Scheibe zu 
verkleben, eine besonders einfache und kostengunstige Herstellung der Anordnung 
ermoglicht wird. 

Bevorzugte Ausgestaltungen der Erfindung ergeben sich aus den Unteranspriichen. 

Im folgenden wird die Erfindung anhand der beigefiigten Zeichnungen beispielhaft naher 
erlautert. Dabei zeigen: 
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Fig. 1 eine schematische Ansicht eines erfindungsgemaBen Glasdeckels fur ein 

Fahrzeugdach, gesehen aus dem Fahrzeuginnenraum; 

Fig. 2 eine Schnittansicht entlang der Linie A-A von Fig. 1, wobei der Deckel in 

Fig. 2 bezuglich der Darstellung von Fig. 1 urn 180° gedreht dargestellt ist; und 

t > * 

Fig. 3-6 Ansicht en ahnli'ch zu Fig. 2, wobei jedoch abgewandelte Ausfuhrungsformen 

dargestellt sind. - 

In Fig. 1 ist schematised ein Glasdeckel 10 fur eine Offnung in einem Fahrzeugdach in einer 
Ansicht aus dem Fahrzeuginnenraum gezeigt. Der Deckel 10 umfaBt eine mindestens 
teilweise transparente Glasscheibe 12; an deren Unterseite eine Lage 14 aus einem flachigen 
Klebematerial angebracht ist. Bei dem Klebematerial kann es sich beispielsweise urn PU, 
PVB, EVA oder Ionomere in Platten- oder Folienform handeln. Die mechanischen 
Eigenschaften der Lage 14 aus Klebematerial sind dabei so gewahlt, dass die Lage 14 bei 
Bruch der Scheibe 12 in sich fest genug ist ? urn die Splitter der Scheibe 12 am Eindringen in 
den Fahrzeuginnenraum zu hindern bzw. das Herausschleudern von Gegenstanden aus dem 
Fahrzeuginnenraum durch die Dachoffnung nach auBen zu verhindern. Mit anderen Worten, 
die Lage 14 aus Klebematerial behalt ihre mechanische Integritat auch bei Bruch der Scheibe 
12 und ohne das Vorsehen einer spater naher erlauterten Deckschicht 16 bei. Insbesondere 
bleibt die Lage 14, wenn sie mit einem mit der Fahrzeugkarosserie verbundenen Rahmen fest 
verbunden ist, auch bei Bruch der Scheibe 12 auch ohne Deckschicht 16 von diesem Rahmen 

aufgespannt 

.... , . 

Ferner dient die Lage 14 gemafi Fig. 1 dazu, zwei . Verstarkungsprofile 18 sowie zwei 
Haltewinkel 20 direkt mit der Unterseite der Scheibe 12 zu verkleben. AuBerdem ist auf der 
zum Fahrzeuginnenraum weisenden Seite derXage 14 aus Klebematerial eine Deckschicht 16 
' aufgebracht, die beispielsweise von einer PET-Folie, PET-Platte, PMMA-Folie oder PMMA- 
Platte gebildet werden kann und durch . entsprechende Oberflachenfestigkeit bzw. 
Oberflachengestaltung bzw. Einfarbung einer optischen, haptischen und/oder 
kratzerschutzenden Funktion dienen kann. Eine Splitterschutzfunktion muss die Deckfolie 16 
nicht erfiillen, da die Klebelage 14 bereits alleine die erforderliche Festigkeit aufweist. Die 
Deckfolie 16 ist notwendigerweise im Bereich der Verstarkungsprofile 18 bzw, der 

Haltewinkel 20 ausgespart, so dass diese Anbauteile 18, 20 direkt an der Klebelage 14 

_ > 

anliegen und damit eine kraftschlussige Verbindung hergestellt wird. 
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Im Bereich der Verstarkungsprofile 18 und der Haltewinkel 20 kann an der Unterseite der 
Glasscheibe 12 eine Frittenbedruckung 22 vorgesehen seim ■ . 

* * 

Die Haltewinkel 20 dienen zur mechanischen Anbindung des Deckels 10 an die 
Fahrzeugkarosserie, wobei die Haltewinkel 20 ublicherweise mittels einer Schraubverbindung 
an eine entsprechende Verstellmechanik fur den Deckel 10 angebunden sind. 

Bei der Ausfuhrungsform gemaB Fig. 1 und Fig. 2 erstreckt sich die Klebelage 14 uber die 
voile Flache der Scheibe 12 bis zu deren, unmittelbarem Rand. Das gleiche'gilt fur die 
Deckfolie 16, mit Ausnahme der Bereiche, in welchen die Verstarkungsprofile 18 bzw. die 
Haltewinkel 20 mittels der Klebelage 14 an die Scheibenunterseite angeklebt sind. 

Bei dem Anbauteil bzw. den Anbauteilen kann es sich statt urn ein Verstarkungselement fur 
die Scheibe 12 oder um ein Halteelement zum Verbinden der Scheibe 12 mit der 
Fahrzeugkarosserie oder einem mit der Fahrzeugkarosserie verbundenen Element auch um 
eine Blende handeln. Vorzugsweise handelt es sich bei dem Anbauteil bzw. den Anbauteilen 
um ein Deckelinnenblech, ein Verstarkungsprofil oder ein als Anlageflache ftir eine Dichtung 
oder eine Klebeverbindung zu einem karosseriefesten Rahmen dienendes Profil. 
Vorzugsweise sind das Anbauteil bzw. die Anbauteile im Randbereich der Scheibe 12 
angeordnet, wobei die Lage 14 aus Klebematerial vorzugsweise mindestens den zentralen 
Bereich der Scheibe 14 vollstandig bedeckt. 

Die Erfindung ist insofern vorteilhaft, als ein zusatzlicher Klebe- oder Schaumprozess zum 
Verbinden der Anbauteile mit der Glasscheibe -12 entfallen kann, da die Anbindung der 
Anbauteile im gleichen ProzeB wie die Applikation der als Splitterschutzelement wirkenden 
Klebelage 14 und der Deckschicht 16 erfolgen kann, wodurch Prozesszeit und Material 
eingespart werden kann. Es kann dabei eine vollflachige Splitterschutzfunktion ohne 
Unterbrechung durch Anbauteile bzw. Halteeinrichtungen realisiert werden. Ferner kann 
dadurch, dass die Klebelage 14 bereits selbst als Splitterschutzelement wirkt und mit 
entsprechenden Halteelementen bzw. Rahmenelementen verklebt ist, auf eine aufwendige 
Gestaltung bzw. Bearbeitung des Randbereichs einer Splitterschutzfolie bzw. -platte gemaB 
dem Stand der Technik zur besseren Anbindung an eine Umschaumung bzw. eine Verklebung 1 
entfallen. 

In Fig. 3 ist eine abgewandelte Ausfuhrungsform gezeigt, wobei in dem Randbereich 24 der 
Scheibe 12 zwischen dem Verstarkungsprofil 18 und der Randkante die Lage 14 aus 
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Klebematerial sowie die Deckschicht 16 ausgespart sind, so dass in diesern Bereich die 
Unterseite der Glasscheibe 12 frei liegt. Dieser frei liegende Bereich 24 dient als 
Anlageflache fur eine Dichtung 26. 

■ • 

In Fig. 4 ist eine weitere abgewandelte Ausfiihrungsform .gezeigt, bei welcher ebenfalls ein 
Randbereich 24 der Unterseite der Scheibe 12 von der Bedeckung durch die Klebelage 14 
ausgespart ist, wobei bier jedoch der ausgesparte Bereich 24 zur Anbringung einer 
Randumschaumung 28 der Scheibe 12, bei'spielsweise aus Polyurethan, dient. Ferner dient bei 
dem Beispiel von Fig. 4 die Klebelage 14 nicht zur Anbringung eines Verstarkungsprofils 18, 
sondern zur Anbringung eines Deckelinnenblechs 30 an der Unterseite der Scheibe 12. Bei 
der Ausfiihrungsform von Fig. 4 handelt es sich um einen verstellbaren Deckel, 
beispielsweise eines Schiebedaches oder Schiebehebedaches. 

In Fig. 5 ist eine Ausfiihrungsform gezeigt, bei welcher die Klebelage 14 zur Anbindung eines 
Blechprofils 32 im Randbereich der Scheibe 12 an die Unterseite der Scheibe 12 dient, wobei 
das Blechprofil 32 semerseits als Anlageflache fur eine Dichtung 26 dient. 

In Fig. 6 ist eine Ausfiihrungsform dargestellt, bei welcher es sich bei dem Glasdeckel 10 um 
ein sogenanntes Glasfestelement handelt, welches in die DachofFnung des Fahrzeugs 
eingeklebt ist. Zu diesem Zweck ist im Randbereich der Scheibe 12 mittels der Klebelage 14 
ein Blechprofil 34 an die Scheibenunterseite angeklebt, welches als Angriffsflache fixr eine 
dichtende Klebstoffverbindung 36 dient, mittels welcher das Blechprofil 34 — und damit die 
Scheibe 12 — mit einem karosseriefesten Dachrahmen 38 verklebt ist, der seinerseits mit der 
Dachhaut 40 fest verbunden ist. Die Klebeverbindung 36 ist vorzugsweise als Kleberaupe 

* 

ausgebildet 

Bei alien Ausfuhrungsformen kann das Material der als Splitterschutzelement wirkenden 
Klebelage eine ReiBfestigkeit yon mindestens 15 MJ/m 3 , vorzugsweise mindestens 25 MJ/m 3 , 
sowie eine Zugfestigkeit von mindestens lOMPa, vorzugsweise mindestens 20MPa, gemessen 
jeweiis nach dem US-amerikanischen Test ASTM D-638, aufweisen. Der Elastizitatsmodul 
kann mindestens 50MPa, vorzugsweise mindestens 150 MPa, gemessen nach dem US- 
amerikanischen Test ASTM D-5 026, betragen. 

Vorzugsweise handelt es sich bei dem Material der als Splitterschutzelement wirkenden 
Klebelage um Ethylen/Methacrylsaure-Copolymere. Ein solches Material wird unter der 
Markenbezeichnung SentryGlas Plus von der Firma DuPont, Wilmington, USA, vertrieben. 
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Dabei handelt es sich urn ein Ionomer-Material Die Schichtdicke hetragt vorzugsweise 
zwischen 1 3 5 und 2,3 mm. 
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Anspriiche 

1., 

1. Anordnung zum VerschlieBen einer Offnung eines Fahrzeugs, mit einer Scheibe (12), 
wobei eine als flachiges Splitterschutzelement wirkende Lage (14) aus Klebematerial 
mit einer Seite fest an der Scheibe angebracht ist, wobei die andere Seite der Lage aus 

« 

• Klebematerial dazu dient, mindestens ein Anbauteil (18, 20, 30, 32, 34) mit der Scheibe 
zu verkleben, wobei es sich bei dem Anbauteil um ein Verstarkungselement (18) fur die 
Scheibe, ein Halteelement (30, 32, 34) zum Verbinden der Scheibe mit der 
Fahrzeugkarosserie oder einem mit der Fahrzeugkarosserie verbundenen Element (38), 

♦ 

oder eine Blende handelt. 

2. Anordnung gemafi Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass es sich bei dem Anbauteil 
um ein Deckelinnenblech (30), ein Verstarkungsprofil (18) oder ein als Anlageflache 
fur eine Dichtung (26) oder eine Klebeverbindung (36) zu einem karosseriefesten 
Rahmen (38) dienendes Profil (32, 34) handelt. . 

3. Anordnung gemafi Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass das Anbauteil (18, 
20, 30, 32, 34) im Randbereich der Scheibe (12) angeordnet ist. 

4. Anordnung gemafi einem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, dass 
die Lage (14) aus Klebematerial mindestens den Durchsichtsbereich der Scheibe (12) 
vollstandig bedeckt. • 

5 . . Anordnung gemafi einem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, dass 

die von der Scheibe (12) weg weisende Seite der Lage (14) aus Klebematerial in den 
Bereichen aufierhalb des mit dem Anbauteil (18, 20, 30, 32, 34) versehenen Bereichs 
mindestens zum Teil mit einer Deckfolie (16) bedeckt ist. 

- 

6. Anordnung gemafi Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass die Deckfolie (16) 
kratzfest, mit einer gepragten Oberflache und/ocier eingefarbt ausgebildet ist. 

4 

7. Anordnung gemafi Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass die Deckfolie (16) aus 
PET, PC oder PMMA ausgebildet ist. 

8. Anordnung gemafi einem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, dass 
es sich bei dem Klebematerial der Lage (14) um PU, PVB, EVA oder Ionomere handelt. 
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9. Anordnung gemaB einem der vorhergehenden Anspruche, dadurch gekennzeichnet, dass 
das Klebematerial der Lage (14) in Plattenform oder Folienform auf die Scheibe (12) 

* * 

aufgebracht ist. 



10. Anordnung gemaB einem der vorhergehenden Anspruche, dadurch gekennzeichnet, dass 
es sich bei der Scheibe (12) um eine Scheibe aus transparentem oder teiltransparentem 
Glas handelt. 



1 1 . Anordnung gemaB einem der vorhergehenden Anspruche, dadurch gekennzeichnet, dass 
sich die Lage (14) aus Klebematerial zum Rand der Scheibe (12) hin nicht uber die 

i 

Position des Anbauteils (18, 30, 32, 34) hinaus erstreckt 



12. Anordnung gemaB einem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, dass 
der Bereich (24) zwischen dem Anbauteil (_18)„und dem Rand der Scheibe (12) als 
Anlageflache fur eine Dichtung (26) dient. 



13. Anordnung gemaB einem der vorhergehenden Anspruche, dadurch gekennzeichnet, dass 
es sich bei der Anordnung um einen Deckel (10) und bei der Offnung um eine 
Dachoffnung handelt. 



14. Anordnung gemaB Anspruch 13, dadurch gekennzeichnet, dass der Deckel (10) 
verstellbar ist und es sich bei dem Anbauteil . um ein mit der Verstellmechanik 
verbundenes Haltelement (20, 30) handelt. 



15. Anordnung gemaB einem der Anspruche 1 bis 13, dadurch gekennzeichnet, dass es sich 
bei dem Anbauteil um ein Halteelement (34) handelt, welches in einen Dachrahmen 
(3 8) fest eingeklebt ist. 



16. Anordnung gemaB einem der vorhergehenden Anspruche, dadurch gekennzeichnet, dass 

■ 

die Scheibe (12) im Bereich des Anbauteils (18, 30, 32, 34) mit einer Fritte (22) 
bedruckt ist. 



17. ' Anordnung gemaB Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, dass es sich bei dem 
Klebematerial der Lage (14) um ein aus Ethylen/Methacrylsaure-Copolymeren 
bestehendes Material handelt. 
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18. Anordnung gemaB einem der vorhergehenden Anspruche, dadurch gekennzejchnet, dass 
das Klebematerial der Lage (14) eine ReiBfestigkeit von mindestens 15 MJ/m 3 , 
vorzugsweise mindestens 25 MJ/m 3 , aufweist. 

, - 

19. Anordnung gemaB einem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, dass 
das Klebematerial der Lage (14) eine Zugfestigkeit von mindestens lOMPa, 
vorzugsweise mindestens 20MPa, aufweist. 

20. Anordnung gemaB einem der vorhergehenden Anspruche, dadurch gekennzeichnet, dass 

* i * 

das Klebematerial der Lage (14) einen Elastizitatsmodul von mindestens 50MPa, 

* 

vorzugsweise mindestens 150 MPa aufweist. 
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